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La pr^sente invention est relative a une composition cosraetique qui 
permet d'ameiiorer l'etat des cheveux ainsi que l'aspect de la chevelure. 

On sait en effet que les cheveux de nombreuses personnes, par suite 
de l'etat general 6u des degradations cons^cutives a l'action d'agents atmos- 
5 pheriques ou a. faction de traitements tels que decolorations, permanentes ou 

teintures, sont souvent difficiles a d€m§ler et a coiffer surtout en ce qui con- 
cerne les chevelures abondantes. lis sont genera lenient, et a des degres divers, 
sees, ternes et reches ou manquent de "vigueur" et de "nervosite". 

On a essay £ de limiter ou de corriger ces defauts en appliquant sur 
10 les cheveux une composition de "conditionnement du cheveu" destined a ameiiorer 
l'etat du cheveu humide et du cheveu sec ainsi que les operations de peignage 
et de mise en forme. 

On entend par "conditionnement du cheveu" 1 ! operation qui, tout en 
fa ci lit ant le d^mglage et le peignage des cheveux humides , communique aux 
15 cheveux sees du Vgonflant" et de 1' elasticity, ce qui assure un bon maintien 

de la coiffure. Les agents assurant le "conditionnement du cheveu" sont appeies 
"conditlonneurs". 

On a dej& utilise pour le conditionnement des cheveux des polymeres 
synthetiques tels que -le* polyethylene imines, les polyvinylpyri dines , le 

20 polychlorure de p-vinyl -benzyl trimethylammonium, le polychlorure de diallyl- 
dimethylammonium. Ces polymeres pr 6 sentent 1* inconvenient de ne pas 6tre com- 
patibles avec les shampooings anioniques. 

On a egalement utilise deja dans des compositions pour cheveux des 
polymeres polyamino-amides (obtenus par la polycondensation d ! un acide dicar- 

25 boxylique et d'une polyalcoylene polyamine), des polymeres polyaminoureylene et 
des polymeres alkylene polyamines modifies, en particulier par 1 r epichlorhydri- 
ne en des quant it es proches des proportions stoechiometriques par rapport aux 
groupements amine du p o 1 y a mi no-a mi d e . L 1 addition de ces 
quantites importantes d'epichlorhydrine a pour consequence la presence dans les 

30 molecules du polymere reticule de groupements reactifs. Ces polymeres compor- 
tent en effet des groupements a 1 coy 1 ants susceptibles de reagir sur des grou- 
pements nucieophiles tels que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
titre d'exemple de tels groupements alcoylants, on peut citer les cycles 
azetidinium. 

35 La premiere consequence de 1' existence de tels groupements reactifs, 

est un manque de stabilite de ces composes qui peuvent se degrader lorsqu'ils 
sont abandonnes en solution. 

Far ailleurs, l f existence de tels groupements alcoylants rend ces 
produits eminemment suspects pour leur application sur la peau.de .1'homme. 

40 On a egalement recommande 1 'utilisation comme ."conditionneur pour 
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cheveux 1 ' de polymere thermodurcis sables a reticuler par la chaleur. 

La pre'sente invention a pour objet un "conditionneur pour cheveux" 
qui supprime ces inconvenient s, et qui est constitue* par un poly amino -poly amide 
reticule ne pr^sentant pas de groupements reactifs et stable chimiquement . 

5 La pr^sente invention a aussi pour objet une composition de condi- 

tionnement pour cheveux, qui puisse etre appliqu6e a la temperature ordinaire 
et qui se prSsente sous la forme d' une composition prfite a l'emploi. 

La prdsente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les sharapooings anioniques, tout en assurant 

10 un de'mdlage satisfaisant des cheveux humides, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de facon a assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente invention a egalement pour objet une composition cosme- 
tique pour cheveux contenant au moins un polymere reticule soluble dans l'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) prepare par polycondensa- 

15 tion d'un compose acide sur une polyamine. Le compose acide est chpisi parmi 
(i) les acides organiques dicarboxyiiques, (ii) les acidas aliphatiques mono- 
et dicarboxyliques a double liaison ethyUnique, (iii) les esters des acides 
precipes, de preference avec les alkanols inferieurs ayant de 1 a 6atomes de 
carbone, (iv) lea melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 

20 polyalcoylene-polyamines bis primaires mono- ou di seconds ires. 0 a 40 moles % 
de cette polyamine peuvent fitre remplacees par une amine bia primaire de prefe- 
rence, l'ethylenediamine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe- 
razine et 0 a 20 moles % peuvent etre remplacees par 1 'hexamethylenediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d'un agent reticulant (B) choisi parmi les 

25 epihalohydrines, les di6poxydes, les dianhydrides, les anhydrides non saturgs, 
les derives bis insatures ; la reticulation est caracterisee par le fait qu'elle 
est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d 'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et generalement de 0,025 a moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement 

30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition selon 1' invention le polymere reticule presente 
1 'ensemble des caracteristiques suivantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l f eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution a 10% dans l'eau a 25°C eat superieure a 3 cen- 
35 tlpoises et habituellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 

est egale ou superieure a 20 centipoises et inferieure a 50 centipoises ; 

(3) il he comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

Les acides utilisables pour la preparation des polyamino-polyamides 
40 (A) sont choisis parini : 
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- les acides organiques dicarboxyliques saturSs ayant de 5 a lOatomes de car- 
bone, par exemple les acides adipique, triraethyl-2,2,4 eL -2,4,4 adipique, lei^- 
phtaliques, les acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison 
ethyienique, par exemple les acides acrylique, methacrylique, itaconique. 

Parmi les acides pref^r^s figurent I'acide adipique et les composes 
d 1 addition d'une alcoylenediamine avec des acides insaturSs tels que des 
acides acrylique, methacrylique, itaconique. 

L'acide adipique est particulierement prefere. 

On peut egalement utiliser les esters des acides ci-dessus cites. 
II est egalement possible d 'utiliser des melanges de deux ou plusieurs acides 
carboxyliques ou de leurs esters, 

Les. polyamines utilisables pour la preparation des polyamino-polyami- 
des (A) sont choisis parmi les polyalcoylene-polyaraines bispriraaires mono- 
ou disecondaires, par exemple la diethylene triamine, la dipropylene triamine, 
la tri Ethylene tetramine et leurs melanges. 

La polycondensation est rea Usee. par des procedfis connus, par melan- 
ge des reactifs, puis .chauffage entre 80° et 250°C, et de preference entre 100 
et 180° C pendant 1^8 heures selon les reactifs utilises. Apres un chauffage 
a reflux total pendant 1/2 heure a 1 heure, on elimine l'eau ou 1'alcool forme 
au cours de la polycondensation, d'abord a pression. ordinaire puis sous pressic. 
requite. 

Les reactions ont lieu sous un courant d 'azote pour eviter les colo- 
• rations trop importances et faciliter l 1 elimination des substances volatiles. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantite de- 
cide dicarboxylique et d'amines en proportions equimol ecu la ires par rapport au> 
groupements amines primaires des poly-ai coy lene.-poly amines. 

Selon un mode de preparation prefere on effectue la polycondensation 
de la polyalcoylene-polyamine choisie de preference parmi la diethylene tria- 
mine, la triethylene tetramine, la dipropylene triamine et leurs melanges, 
soit (i) sur un diacide carboxylique de preference l'acide adipique ou son ester 
dimethylique, soit (ii) sur le produit intermediaire d'addition d'une molecule 
d'ethylenediamine et de deux molecules d' ester methylique d'un acide ethyieni- 
quement non sature tel que l'acrylate, le metha cry late ou l'itaconate de 
me chyle. 

Les reactions d'addition de l'ethylenediaroine sur les esters insatureV 
sont realisees par melange des reactifs entre 5° et 80 W C, et les reactions de 
polycondensation par chauffage pendant 30 a 60 minutes a reflux, puis avec 
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Elimination de l'alcool mSthylique a 120-150°C, ou de l'eau a 140-175°C, d'a- 
t 

bord a pression ordinaire puis sous un vide partiel de 15 ran de mercure. 

Les polyamino-polyamides (A) ainsi obtenues ont une viscosite* dans 
l'eau a 10% et a 25°C inferieure a, 3 centipoises. 
5 La constitution des polyamino-polyamides prefer£s (A) peut 6tre 

representee par la formule genSrale (I) 

-^OC - R - CO - Z ^ (I) 

ou R re present e un radical bivalent qui derive de l'acide utilise" ou du pro- 
10 duit d 'addition de I'acide avec 1 'amine bis-primaire ou bis-secondaire. 

Parmi les significations pr6f€r£es de R on peut citer les suivantes 



15 - CH 2 - CH 2 - NH CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - GH^ - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH - 

- CH - CH„ .CH n - CH - 



j V CH, - CH 2 - 2 | 



20 CH - c \ 



l 2 



Ces radicaux derivent respectivement de l'acide t£r6phtalique , de 
l'acide adipique, du produit d' addition de 1 'e'thylenediaraine sur lea acides 
acrylique, mgthacrylique et itaconique ou leurs esters. 
25 ZreprSsente : 

1) dana les proportions de 60 a 100 moles %, le radical 



NH 



[<CH 2 ) x - NH ^ (II)' 



ou x * 2 et n - 2 ou 3 ou bien 
x ■ 3 et n = 2 

30 ce radical derivant de la di^thylene triamine, de la tri€thylene tStramine ou 
de-la dipropylene triaoine ; 

2) dans les proportions de 0 a. 40 mole % le radical (II). ci-dessus, 
dans lequel x ■ 2 et n = 1 et qui derive de 1 1 Sthylenediamine , ou le radical 

-5^~ "^N- derivant de la pipeVazine ; 
35 N 
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3) dans les proportions de 0 £ 20 moles % le radical 
- NH - (CH 2 ) 6 - NH - derivant de 1 'hexa methyl ene diamine. 

Les polyamino-polyamides ainsi obtenus sont ensuite reticules par 
addition d'un agent reticulant. On utilise comme agent reticulant un compost 

5 bifonctionnel choisi parmi (a) les epihalohydrines, par exemple 1 » epichlorhydri- 
ne ; (b) les diepoxydes par exemple le diglycidyiether , le N,N ! -bis . gpoxy 
propyl piperazine ; (c) les dianhydrides , par exemple le dianhydride de l'aci- 
de butane tetracarboxylique, le dianhydride de l'acide pyromellitiq ue ; (d) les 
derives bis insatures, par exemple la divinylsulforie, le methylene bis acrylaoi- 

10 de. * 

Un agent reticulant d 'utilisation avantageuse est l'epichlorhydrine. 
D'autres agents reticulars prefers sont la divinylsulf one, le methylene bis 
acrylamide, le diglycidyiether et la N,N'-bis epoxy propyl piperazine. 

.Ces agents reticulants donnent naissance respectivement aux radicaux 
15 suivants r. 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 

. - CH 2 - CH 2 -l r CH 2 -CH 2 - 
20 - CH 2 - CH 2 - CONH - CH 2 - NHCO - CH 2 - CH 2 - 

CH 2 - CHOH - CH 2 - 0 - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - *£^> - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

Les reactions de reticulation sont realis6es entre 20°C et 90°C, a 
partir 'de solutions aqueuses de 20 a 30% de polyamino-polyamide auxquelles on 

25 ajoute l'agent reticulant par tres petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosite mais* sans toutefdis atteindre le gel qui ne 
fie solubiliserait plus dans l'eau. La concentration est alors rapideraent a jus- 
tee a 10% par addition d'eau et le milieu react ionnel eventuellement refroidi. 

Selon une caracteristique essentielle de 1' Invention, on emploie pour 

30 la reticulation des polymeres polyamino-polyamides de 0,025 a 0,3' moled , agent reticu- 
lant par groupement amine de polyamino-polyamide. Une categorie interessante de 
ces polymeres reticules est obtenue en utilisant de 0,025 a moins de 0,2 
mole d 'agent reticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. Une autre 
categorie avantageuse de polymeres. reticules est obtenue en utilisant de 0,025 

35 . a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. . 

: Les proportions de reticulant a utj-llser, qui varient selon la nature 
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du polyaraino-polyaraide et du rSticulant, peuvent §tre d^termin^es facilement 
en ajoutant l'agent r£ticulant de*sire" a une solution aqueuse du polyamino-poly- 
amide jusqu'a ce que la viscosity d'une solution a 10% soit, a 25°C, comprise 
entre 3 centipoises et l'ytat de gel tout en conservant une solubility parfaite 
5 dans l'eau. 

Le dypasseraent des proportions de rdticulant ci-dessus indiqufies 
entralne la formation d'un gel non diluable a l'eau, par suite d'une reticu- 
lation trop importante. En augmentant encore la quantity de r^ticulant on 
obtient a nouveau des polymeres qui sont solubles dans l'eau mais pr^sentent 

10 un caractere evolutif en fonction du temps et de la temperature. Ce caractere 
evolutif est du a la presence dans le polymere r6ticul6 de substituants r£ac- 
tifs vis-a-vis de groupementa nucl£ophiles . Quand on utilise comme agent r6ti- 
culant 1 ! 6pichlorhydrine en des quantitSe proches des proportions stoechiomg- 
triques, lea substituants r^actifs sont constitu^s principalement par des 

15 cycles az6tidinium. 

© 

H 2 C . / CH 2 
I 

20 OH 

Les polymeres r^ticulfis obtenus a partir de polyamino-polyaraides 
connus dans la technique et utilises dans des compositions pour les cheveux 
renferment des groupements r^actifs et de ce fait se confiervent mal. 

Les polymeres r£ticul£s selon la present e invention se conservent 
25 bien et sont compatibles avec les tensio-actif s anioniques tout en assurant 
un bon d6m§lage des cheveux humides. Cette compatibility avec les tensio- 
actif s anioniques peut encore fitre am61ior6e par alcoylation des groupements 
amines secondaires des polyamlno-amides r6ticul^s, L' alcoylation augmente la 
solubility dans l'eau des polyamino-amides r£ticul£s, en presence de tensio- 
30 actif8 anioniques. 

On peut utiliser comme agent alcoylant : 

1) un 6poxyde, par exemple le glycidol, l 1 oxyde d'6thylene, l ! oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compose* a double liaison £thyl£nique, par exemple 1 f acrylamide , l'acide 
35 acrylique ; 

3) I'acide chlorac£tique ; 

4) une alkene* sal tone.- > par exemple la propane suit one ou la butane suit one. 

L 'alcoylation des polyamino-amides r£ticul£s est r£alis£e en solution 
aqueuse, a la concentration de 10 a 307. a une temperature comprise entre 10 
.40 et 95?C. Le taux d 'alcoylation par rapport a la basicity totaU eletft.^a.-dire le 
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nombre de moles d' agent alcoylant fixfi par rapport au nombre total de groupe- 
ments amine varie de 0 a 807.. L'indice de ba.lcit.fi du polymere exprimfi en meq/g 
indique le nombre total de milBfiquivelents d ' azote basique par gramme. 

Les polyaeres rfiticulfis aelon 1* invention peuvent etre utiliafia dans 
difffirentes compositiona coamfitiquea pour cheveux, pour .le traitement dea 
cheveux normaux et plus particuliferement des cheveux aenaibiliafia. Ila peuvent 
suaai fitre utiliafia k dea concentrations de 0,1 k 5%, de prfiffirence de 0,2 a 
2,57. et avantageuaement de 0,3 k l j3 * dena des compositiona coamfitiques pour 
cheveux et plus particuliferement dans des comppaitiona de shampooing, tel 
que shampooing anionique, cationique, non-ionique, amphotere ou zwitterionique, 
de shampooing colorant, de teinture.de gel coiffant, de lotion coiffante, de 
lotion pour "brushing"., de lotion de mise en plia. de lotion rincfie (rinae), de 
lotion renforcstrice de mise en plia non rincfie, dana des compositions restruc- 
turantea, dans des compositions cosmfitiquea plua spficifiquea teliea que lea 
compoaitions antipelliculairea, antisfiborrhfiiques , 

On entend par loti6n rincfie, une lotion qu' on applique aprSs le 
ahampooing pour obtenir un effet de "conditionnement dea cheveux" et que l»on 
rince aprfes ,un temps de pause. 

. On extend par "lotion pour brushing" ou lotion de mioe en forme, 
une lotion appliqufie aprea le shampooing et qui favoriae la miae en forme de 
ia cheveiure, cette miae en forme fitant effectufie aur cheveux mouillfis k l<ai- 
de d'une brosse, pendant le sfichage des cheveux k l'aide d'un afichoir k main. 
Cette technique convient pour lea cheveux relattvement courts. 

On entend par- lotion renforgatrice de miae en plia -non rincfie, une 
lotion appliqufie aprfes shampooing et avant la miae en plia, qui n'oot paa 
rincfie et qui facilite la miae en plia et amfiliore aa forme et aa durfie. 

On entend par lotion reatructurante une lotion qui contient dea 
produita renforcant la chalne kfiratinique dea chaveun. A cette claooe da 
produita appartiennent lea dfirivfie mfithylolfia tela que ceux dficrits dana leo 
breveta francais N« 1.527.085 et 1.519.979 de la demandereaae. 

Cea agenta restructuranta aont en gfinfiral utiliafia en coniinaiaon 
avec dea composfis cationiquea qui facilitent le deofilage dea cheveux k l'fitat 
humide maia prfsentent l'inconvfinient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
k l'fitat aec. 

Les compoaitions cosmfitiquea pour cheveux contenant un polymere 
rfiticulfi selon 1' invention peuvent avoir un pH compria entre 2 et 11 et de • 
pr^ffirence entre 3 et 8. 

Elles peuvent ae presenter sous les diverses formes habituellea.c'est- 
n-dire : solutions aqueuses ou hydroalcooliques, gels* crimes, dispersions 
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ou sous forme d'aerosols, 

Elles peuvent contenir en plus du pplymere reticule" tous les compo- 
sants utilises dans les compositions pour cheveux, notamment des agents de 
surface anioniques, cationiques, amphoteres, zwitterioniques ou non-ioniques, 
synergistes, stabilisants , 6paississants , emulsionnants, adoucissants , agents 
de conservation, colorants, parfums, etc. Ces compositions peuvent Sgalement 
comporter d'autres re*sines cosm£tiques, en particulier rion-ioniques , cationi- 
ques ou anioniques. 

L 'association des conditionneurs de la pr£sente invention avec les 
agents de surface non-ioniques fournit des shampooings particulierement int£- 
ressants notamment pour le dgmfilage plus facile des cheveux. 

Parmi les polymeres ou re"sines cosme*tiques pr6f6r€s pouvant fitre 
utilises en combinaison avec les polymeres r£ticul£s on peiit citer les 
copolymeres acide crotonique 10%-ac6tate de vinyle 90% d'un poids mol£culaire 
de 10,000 a 70.000, le copolymere vinylpyrrolidone (VP)-acfitate de vinyle (AV) 
ayant un poids raoleculaire de 30.000 a 360.000, le rapport VP:AV 6tant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires 
ayant un poids mol€culaire de l'ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymere vendu sous la marque "GAFQUAT. 755" par G A F Corporation, les polyme- 
res cationiques resultant de la condensation de la piperazine ou de ses deri- 
ves (1) sur des composes bifonctionnels tels que des. dihaloggnures d'alcoyles 
ou d'alcoyl-aryles , des bis-£poxydes , des epibalohydrines , des derives bis 
insatur€s et/bu (2) sur une amine primaire dont les deux a tomes d'hydrogene 
peuvent fitre substitu£s .et qui se comporte comme un compost bifohctionnel ; 
(3) a la fois sur une fipihalohydrine et sur une amine hydroxylSe telle que la 
diglycolamine, la 2 -amino 2-m£thyl 1,3 -propanediol ou sur un amino acide tel que 
le glycocolle. 

Parmi les agents de surface pouvant fitre utilises en combinaison avec 
les polymeres reticule's on peut citer (a) les agents de surface anioniques 
tels que les sels alcalins ou d'alcanolamines des a 1 canes sulfonates, alcoyl 
sulfates et alcoylSther sulfates et leurs produits de condensation avec 1'oxyde 
d 1 Ethylene par exemple le lauryl et le myristyl €ther sulfate de sodium ou de 
tri^thanolamine, le semi-ester sulfosuccinate disodique d ! alcanolaratdes, 
(b) les agents de surface non-ioniques tels que (i) les produits de condensa- 
tion d'un monoalcool, d'un ct-diol ou d'un alkylphdnol avec le glycidol par 
exemple les composes de formule R-CH0H-^CH 2 -O-/"CH 2 -CH0H-CH 2 -0? n H dans laquelle 
R d^signe un radical aliphatique, cycloaliphatique ou arylaliphatique ayant de 
7 a 21 atomes de carbone et leurs melanges, les chalnes aliphatiques pouvant 
comporter des groupements fither, thioSther et hydroxymfithylene et l^n^lO ; 
(ii) les composes de formule RO /C^O (CH 2 0H)? n H ' 
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dans laquelte R dSsigne. un radical alkyle, alkenyle ou alkylaryle et n 10 ; 

(c) ies agents de surface cationiques tels que (i) le chlorure de dimethyl 
hydroxymethyl cetyl ammonium ou (ii) le bromure de tetradecyl trimSthyl ammonium; 

(d) les agents de surface amphoteres tels que les dErivSs carboxyliques de 
1* imidazole. 

Les compositions cosmEtiques pour cheveux selon l'invention devant 
6tre appliquees sur les cheveux sensibilisEs renferment avantageusement un 
Electrolyte. La presence de 1 'Electrolyte dans la composition reduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux sensibilisEs a fixer durablement les poly- 
merea. On utilise comme Electrolytes des sels alcalins ou alcalino-terreux de- 
cides minEraux ou organiques, solubles dans l'eau et de preference les chloru- 
res et acetates de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium. La quantity 
d'electrolyte n'est pas critique. Bile est de presence comprise entre 0,01 a 
5% et avantageusement de 0,4 a 3% du poids total de la composition. Le rapport 
15 electrolyte rpolymere est corapris entre 0:1 et 1,5:1. 

Les polymeres polyamino-amides (I) rEticules avec les agents reticu- 
lants ci-dessus indiquEs et alcoyles avec un agent alcoylant choisi parmi 
I'acrylamide et le glycidoi sont des composes nouveaux. 

Lors de 1 'alcoylation d'un polymere polyamino-amide rEticulE avec 
l'acrylaraide de formule CH 2 =CH-C0NH 2 ce dernier ' se. condense sur les groupemenls 
amine, pri maire et/ou secondaire en donnant des chaines de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -CONH 2 

le glycidoi dans les meraes conditions conduit a des chatnes de formule 

-N-CH 2 -CH0H-CH 2 OH. 
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EXEMPLE 1 

Polycondensation de l f acide adipique et de la diethyUne triamine. 

La constitution du polymere obtenu peut 6tre caract6ris6e par le 
motif suivant : 

5 [OC - (CH 2 > 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH) 2 J 

A 619 g (6 moles) de diethyUne triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d'azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adipique. On 
chauffe ensuite le melange reactionnel a 145-l50°C, temperature a laquelle on 
10 note une condensation d'eau. On raaintient au reflux pendant 45 minutes puis 
on eiimine l'eau par distillation a pression ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous pression reduite (15 mm de Hg) pendant 1 heure. La temperature de chauf- 
fage augmente progress ivement jusqu'a 170°C. 

Le produit ainsi obtenu est couie a chaud. II se prfisente, apres 
refroidissement, sous la forme d'une r^sine dure et cassante. Elle est trans- 
parente de couleur jaune-vert et se solubilise completement dans l'eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du poly mere obtenu selon l f exemple I avec l'gpichlorhydrine. 

A 200 g de rSsine, obtenue selon le procede dgcrit dans l'exemple I, 
dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d'epichlorhydrine. ' 
On chauffe le melange jusqu'a 90°C, puis on ajoute par tres petites fractions 
et a des intervalles de 5 a 10 minutes, 1,8 g d'epichlorhydrine jusqu'a l'ob- 
tention d'une viscosity super ieure a 50 centipoises a 65°C. 

La solution est alors dilute immediatement a. une concentration de 10% 
25 d'extrait sec par addition de 1098 g d'eau. 

La viscosite apparente mesuree apres 24 heures et a 25°C est de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 

La quantity de. rfiticulant utilisee est de 11 moles d'epichlorhydrine 
pour 100 groupements d' amine. 
30 EXEMPLE lb 

Reticulation du polymere obtonu selon I'exemple I avec la methylene bis acry- 
lamide. 

A 70 g de resine prepare selon le procede decrit dans l'exemple I 
et dissous dans 280 g d ! eau on ajoute, a la temperature ambiante et ;sous agi- 
35 tation, 7 g de methylene bis acrylamide, puis on chauffe le melange a 80-90°C. 
Apres 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la viscosi- 
te; Le melange est alors dilue a 10% d'extrait sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtient une solution lirapide ayant une viscosite apparente de 32 
centipoises, mesuree apres 24 heures a 25°C et sous un gradient de vitesse de 
40 26,3 sec " L . 
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La quantity de reticulant utilisee est de 12.1 moles de methylene 
bis acrylamide par 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXE MP IE Ic 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I avec la N : N -bia .epoxy 
propyl pi^erazins; 

a 20 g de polymere prepare salon le procSde decrit dans 1 'example I 
et dissous dans 80 g d'eau, on ajoute, a temperature ordinaire et sous agitation, 
1,50 g de N,N'-bis-epoxy propyl piperazine, puis on chauffe le melange & 70-80'c' 
Apres 15 minutes de chauffage on obtient un gel qu'on dilue immediatement & 
107. d'extrait sec par addition de 113,5 g d'eau. 

On obtient une solution limpide ayant une viscosite de 32 centipoi- 
ses mesuree apres 24 heures a 25»C et sous un gradient de vitesse de 26,3 
sec. . La quantite de reticulant utilisee est de 7,3 moles de N.N'-bis- 
Spoxy propyl pipfirazine pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

exsmple" Id 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple I par la divinyl sulfone. • 
A 20 g de polymere prepare selon l'exemple 1 et dissous dans 80 g 
d'eau on ajoute, goutte a goutte, * temperature arf,iante, juaqu'k obtenir un - 
debut de gelification, 1,7 g de divinyl sulfone. On dilue. alors rapidement 
20 avec 100 ml d'eau. 

La viscosite apparente d 'une solution 4 10%, - mesuree apres 24 heures , 
h 25'C et au gradient de vitesse de 26,3 sec/ 1 est de 27 centipoises. 

La quantite de reticulant utilisee est de 13,9 moles de divinyl 

sulfone pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

25 EXEMPLE II 

Polycondensation de l'acide adipique et du melange diethylfene triamine-pipera- 
sine. . 

La constitution du polymere prepare peut etre representee par les 
deux motifs ci-aprfes repartis statistiquement dans les proportions de 2:1. • 

30 -r° c " «* 2 \ " C0NH - «h 2 - ch 2 - m) 2 J 

et 



[oc - (CH 2 ) 4 - CO-/ -J. 



Le melange de 438 g (3 moles) d'acide adipique et de 86 g (1 mole) 
de p-ipSrazine est chauffe, sous agitation, et en etmosphere d 'azote pendant 
2 heures & 120-135'C On ajoute ensuite, a cette temperature et en l'espace 
de 90 minutes, 206 g (2 moles) de diethylene triamine. On distille l'eau - 
formee pendant 1 heure a 140-170«C 4 pressicn ordinsire, puis 1 heure a 170- 
175 °C sous 15 mm de Hg. 

Le produit ainsi obtenu se- pr£sente sous la forme d'une refine 
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cure . catsanta, cranscarente et de couleur jaur.e-vert. 

5X SM?IS Ha 

Reticulation du polymere obtenu selon 1 'exemple II avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine, obtenue selcn l ! exemple II et dissoute dans 800 g 
d'eau, on ajoute, sous agitation* 9 g d'epichlorhydrine a temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange & 90°C et on. ajoute encore 1,1 g d ! 6pichlo- 
rhydrine par petites fractions a 5 ou 10 minutes d'Intervalle, jusqu'a 
obtenir une viscosite de 50 centipoises.. 

La solution est alors rapidement diluee avec 1091 g d'eau pour 
obtenir une concentration de 10%. 

La solution ainsi obtenue est limpide et sa viscosite, raesuree 
apres 24 heures a 25 °C, et au gradient de vitesse de 26,3 sec~ est de 52 
centipoises. 

La quantity de reticulant utilis^e est de 13,2 moles d 1 epichlorhydri- 
ne pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE III 

Polycondensation de I'acide adipique et de la triethylene tetramine. 

La -constitution du polymere pr£par£ dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

- OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH> 3 ^j- 

A 292 g ( 2 moles) de triethylene tetracaine, on ajoute, sous 
atmosphere d'azote, en l'espace de 20 minutes, 292 g (2'mbles) d'acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
au reflux total a 145 °G pendant 1 heure. On eliminfc I'eau forme© par distil- 
lation a la pression ordinaire pendant 3 heures et sous pression reduite de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en 61evant progressivement la temperature 
jusqu'a 170-175°C. 

On obtient ainsi une resine transparente de couleur jaune.dont une solu 
30 tion a 107. presente une viscosite, a 25 °C, infer ieure a 2 centipoises. 

EXEMPLE Ilia 

Reticulation du polymere obtenu selon 1 'exemple III avec I'epichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuse a 20% de polymere obtenu suivant le 
proc6de d6crit dans l f exemple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
35 1,8 g d ! epichlorhydrine et on chauffe le melange a 90-95 °C pendant 30 minutes. 
Oh ajoute ensuite, a la meme temperature, tres lentement, 0,4 g d 1 epichlorhy- 
drine jusqu'a l'obtention d f une viscosite superieure a 50 centipoises, mesuree 
a 65 °C. 

La solution est alors diluee immediatement a une concentration de 
40 10% d'extrait sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue est limpide. 
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•5* viscosite & 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 24 centi- 
poises. 

La quantite totale d'epichlorhydrine ajoutee est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond i 7,8 moles de reticular pour 100 groupements amine du' 
polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IHb 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple III avec le methylene -bis- 
acrylamide. 

A 100 g de solution aqueuse a 20% de polymere, obtenu suivant le 
precede decrit dans l'exemple III, on ajoute 0,8 g de methylene-bis-acrylamide, 
puis on chauffe le melange a 70-80°C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel mou que l'on dilue immediatement a une concentration de 10% d'extrait sec, 
.par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide. Sa viscosite, 
mesuree.aprfcs 24 heures.a 25'C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 
43 cent i poises. 

La quantite de methylene-bis-acrylamide ajoutee equivaut a 3,4 moles 
de reticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IV 

Polycondensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyle et 
de 1 mole d" dthylenediamine avec la difthylfene triamine. 

. La constitution du polymere prepare dans cet exemple peut etre re- 
prdsent£ par le motif : 

"..( ° C " P* " /™ 2 ~ jB - CONH - (CH 2 -CH 2 -NH^- 

Premier stade 

A 620 g (3,9 mples) d'itaconate de methyle, on ajoute, en l'espace 
d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d'ethyUne diamine en maintenant la temperature k 30°C. 

Apres we nuit, a la temperature ambiance, on chauffe k 80"C, pour 
.eliminer le methanol, d'abord a pression ordinaire, puis sous pression xeduite 
de 15 mm de Hg. On note alors 1 'apparition d'un precipite. On reprend le 
melange reactionnel avec 500 ml de benzene et on distille 1'azeotrope methanol- 
benz&ne. 

On concen.tre et .on reprend le residu avec de 1 -acetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement .de 82% le N,N'-ethylene-bis -,4-carboxylate de methyle 
2- pyrrolidone sous forme de poudre blanche ayant un "point de fusion de 141- 
142-C et un indice de saponification de 6,3* milll equivalent /gramme. . 
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Deuxieme stade 

A 198 g (0,63 mole) de diester- ainsi obtenu, on ajoute, a temperature 
ambiante, 65,5 g (0,63 mole) de diethylene triamine et on diatille le methanol 
form€ par chauffage a 120-130°C, d'abord agression ordinaire pendant 90 minu- 
tes;' puis sous pression requite de .15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une rdsine transparent^ , dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dans I'eau. 

EXEMPLE IVa 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple IV avec de l'e P ichlorhydrine. 

A 200 g de rSsine dissous dans 800 g d'eau,, on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d'epichlorhydrine a la temperature ambiante. On chauffe le melange 
a 90°C et on ajoute encore, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d'inter- 
valle, 2 g d'gpichlorhydrine, jusqu'a l'obtention d'un debut de geiif ication. 
On dilue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la solution 
15 a 10% d'extrait sec. . 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viscosite, mesurSe 
apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tipoises. 

La quantite d 'epichlorhydrine utilisee correspond a .22' moles pour 
20 100 groupements amine du polyamino-polyamiiie. 

EXEMPIE iVb 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple IV avec le methylene-bis- 
acrylamide. 

A 50 g de polymere obtenw dans l'exemple IV et dissous dans 200 g 
25 d'eau, on ajoute, a la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 

methylene-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange a 85-90°C, On ajoute en- 
suite, progressivement le rfeticulant jusqu'a obtenir une. viscosity super ieure 
a 50 centipoises a 65 °C. On ram&ne alors la concentration du melange a 10% 
d'extrait sec, par addition de 285. g d'eau. 

On obtient une solution limpide, ayant une viscosite de 54 centi- 
poises a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 . 

La quantite de methylene-bis-acrylamide ajoutee est de 3,9 g et eile 
correspond a 16 moles pour 100 groupements amine du polyanrino-polyamide. 

EXEMPLE V 

Polycondensation d'un melange de ,2 moles d'acrylate de methyle et de 1 mole 
d'ethylenediaraine avec la diethylene triaraine. 

La constitution du polymere prepare dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

~[oC-CH 2 -CH 2 -NH-CH 2 -CH 2 -NH-CH 2 -CH 2 -CONH"-(CH 2 -m 
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A "2-0 g /; moles'; -3 : cthyl2rftdiamine 3 on ajoute, 2n 1 'espace de 2 
haurcsj \ temper at: tire comprise entre i0*C et 20°C. sous agitation et en 
uimcophfere d'azote, 539 g (8 moies) d'acryiate de m^thyle. Apres 1 heure 
d'agitation a la temperature ambiante, on ajoute 413 g (4moles) de di ethylene- 
5 triamine. On distiLle ensuite le methanol forme* par ctiauffage a 120-140°C pen- 
dant 2 heures a la pression ordinaire et pendant 2 heures sous une pression 
reduite de i5 ram de Hg. 

On obtient ainsi une re"sine transparente de cculeur jaune-orange, 
qui en solution a 10% d'extrait sec, prgsente une viscosity inffcrieure a 2 
10 centipoises. . 

EXEMPLE Va ■■ 

Reticulation cu ?oiy mere "obtenu selon I'exemple V avec I ^pichlorhydrine. 

A 200 g de polymery obtenu suivant le. process de I'exemple V, 
dissous dans 300 g d'eau, on ajoute, sous agitation, a temperature ambiante, 
15 45 g d'epichlorhydrine. On chauffe pr ogres sivement jusqu'a 90°C, puis on 
ajoute, par petites fractions, a 5 ou 10 minutes d'intervalle, 11 g d'6pi- 
chlorhydrine jusqu'a 1'apparition d'un d£but de g£lif Ication. On dilue alors 
rapidement " la concentration h 107. d' ex trait sec, par addition de 1504 g 
d'eau froide. 

20 Cn obtient ainsi une solution lirapide ayant une viscosite* de 

25 centipcises, nesuree apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 
26,3 sec" 1 . 

EXEMPLE VI 

Poiycondensation d'un melange de 2 moles de m6tha cry late de m6thyle et de 
25 1 mole d f ethylene diamine avec la difithylene triamine* 

La constitution du- polymfere prepare" dans cet exemple peut fitre 
representee par le motif : 

-£ cc-ch - ai 2 - nh - ai 2 - ch 2 - m - ch 2 -ch-conh-(ch 2 -ch 2 -n^1 
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A 180 g (3 moles) d 1 ethylene diamine, on ajoute, a la temperature 
ambiante, 600 g de mSthacrylate de me*thyle (6 moles). On abandbnne le melange 
pendant 3 jours., puis on chauffe. a 80°C pendant 3 heures. On ajoute ensuite 
309 .g de diethylene triamine (3 moles) et on chauffe a 120-125°C pendant 
35 4 heures a la p r essionordinaire et pendant 90 minutes sous une pression 
reduite de 15 mm de Hg. Le polycondensat ainsi. obtenu se prSsente sous la 
fvrme d'une r£sine de couleur vert-brenze. 

HXEMPLE Via 

•T.3ti^l'acicr. & izclymere obtenu selcn l'exeraple VI avec le - methylene -bis- . 
£0 a cry i amide. 



16 



225284© 



A 84,6 g de polymere prepare" suivant le proc^de" dScrit dans l'exera- 

pie VI et dissous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, a la temperature arabiante et 

sous agitation, 27,3 g de methylene-bis-crylamide. Le melange est ensuite 

chauf fd a 85-90°C pendant 15 minutes. On obtient alors un gel qui est dilue 

5 imm6diatement a une concentration de 10% d'extrait sec, par addition de 669 g 

d'eau t On obtient une solution limpide ayant, k 25 °C et au gradient de vitesse 

de 26,3 sec " 1 , une viscosity de 53 centipoises. 

La quantity de r€ticulant ajoute" correspond a 21,4 moles pour 100 

groupements amine du polyandno-polyamide. 

10 EXE MPLS VII 

Alcoylation a la propane sultone du polymere reticulS 3elon l'exemple la : 

A 3000 g de solution aqueuse a 10% de polyaminoamide reticule" et prepare selon 
l f exemple la et ayant un indice de basicite\. 0,45 ineq/g (1 g de polymere ren- 
ferme 0,45 . 10 ~ 3 grcupement' amines)- , on ajoute sous agitation et atmos- 
phere d'azote, 113, 5g (0,93 mole) de propane aultone. On chauf fe ensuite la masse 

15 reactionnelle a 60°C, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d'eau pour ramener 

la concentration k 10% d'extrait sec. La solution ainsi obtenue est de couleur 

jaune, et prSsente a 25°C une viscosity de 12,6 cps. 

EXEKPLE VIII 

Alcoylation au chloracetate de aoude du polymere reticule* selon l'exemple la : 
20 A 2000 g de solution obtenue selon l'exemple la, on ajoute sous agitation et a 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chloracdtate de soude, et on chauffe en- 
suite la masse reactionnelle a 90°C, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d'eau pour ramener la concentration a 10% d'extrait sec. On obtient ainsi une 
solution limpide, de couleur jaune pailla et dont la viscosite* a. 25°C sst de 21cps 
25 ESEMPIS IS 

Alcoylation au p.lycidol'du polymfere reticule" selon l'exemple la : 
A 1000 g de solution & 10% de polymere cationique prepare" selon l'exemple la on 
ajoute en deux heures, sous agitation et a temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L 1 agitation est maintenue pendant 5 heures et on dilue ensuite 
30 avec 265 g d'eau pour ramener la "concentre tXon^HLlD^d "^xtr ait~sec . ~0n obtient 
ainsi une solution limpide, Iggerement color ee, et dont la viscosite* mesurSe a 
25°C, est de 13,8 cps. 

EXEMPLE X 

Alcoylation a l'acrylamide du polymere reticule" selon l'exemple la : 
35 A 1000 g de solution aqueuse a 10% de polyamino amide prepare* suivant l'exemple 
la, on ajoute a temperature ambiante, en presence d' une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d 'acrylamide, Le milieu rSactionnel est ensuite chauffe 
10 heures, a 60°C. Par addition de 180 g d'eau, on obtient une solution limpide 
de polymere a 10% de matiere active et de viscosite" ggale a 11,2 cps a 25°C. 

COPY 
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EXEMPLE S D 1 APPLICATION 



EXEMPLE A 1 

Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de tri ethane 1 amine 15 g 

5 - Diethanolamides d'acides gras de coprah . 3 g 

- Polymere prepare selon l'exemple la . 1^5 g 

- Eau q. s ^p. , 100 g 

pH = 7 



On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelure 
10 pr§alablement mouillee. On masse legerement. On rince a I'eau et on effectue 
une deuxieme application. On masse energiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymere 
sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facilite de demelage des cheveux mouilles 
15 (le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tres doux, 

souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facility. Apres 
s€chage et lors du coif f age des cheveux sees, on constate egalement une 
facilite" de demelage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 



EXEMPLE A 2 

20 Shampooing anionique 

- Semi-ester sulfo succinate disodique d'alcanolamide modif i£. . 15 g 
(commercialism sous la marque ,f Monomate DHL 50" 

- Lauryiether sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'bxyde d'ethylene ...i _ l5 g 

25 - Polymere prepare* selon I'exemple la %#- 1 g 

-Eau.q.s.p . 10Q 

PH - 7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anionique 



- Lauryiether sulfate de sodium condense avec 2,2 moles d'oxyde 

30 d'ethylene... " [ u g 

- Diethanolamides d f acides gras de coprah 4g 

- Polymere selon I'exemple Va . 1,5 g 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids molecularre de l f ordre de 1.000.000, commercialise 

sous la marque "GAFQUAT 755" par General Aniline and Film Corp. 0,3 g 

35 - Eau q.s.p \ _ 10Q g 

pH«7,5 



COPY 



18 



2252840 



EXEMPLE A 4 

Shampooing anionique 

- Myristyl 6thef sulfate, de sodium condense avec 2, 5 moles 

d'oxyde d* ethylene 5 g " 

- Lauryl e"ther sulfate de sodium condense - avec 2,2 moles 

d f oxyde d ! Ethylene , 1 g 

- Polymere selon 1 'exemple IVa . . . , . 1 g 

- Eau q. s.p. ,. 100 g 

pH = 8 

EXEMPLE A 5 

Shampooing anion i que 

- Lauryl sulfate de triSthanolamine 10 g 

- Mono 6than o 1 ami des d'ac ides gras de qoprah . 1,5 g 

- Hydrolysat de protdines derives du collagene a 80 % de 
matleres actives, commercialism sous la marque "HYDROPO 220" 

par StEPAN Chemicals . . . 5 g 

- Polymere selon l'exemple Ha 2 g 

.- Eau q.s.p... ; 7.... 100 g 

PH ■ 4 



L 1 action des shampooings A 2 a A 4 est similaire a celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 ameliore en outre i'gtat des cheveux abim6s 
en donnant plus de resistance aux fibres et plus de durete* aux cheveux. 



EXEMPLE A 6 

6hampooing ncn-ionique 

R-OIOfl-C^-O-irCH^CHOH-C^-O^ ^ H 14 g 

R = melange de radicaux nonyle dodecyle 

- Polymere selon 1* exemple la 2,5 g 

- Acide lactique q.s.p pH = 5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shampooing ncn-ionique 

R-CHOH-ChyO^ CH 2 -CH0H-CR 2 -0 jL ^ ^ H JEC jiQuyle .dad^Qyle 12 g 

- Chlorure de dimethyl hydrcxy % 6thyl c6tyl ammonium 1,5 g - 

- Polymere preparf selon l ! exemple la 1,5 g. 

- Copolymer es de polyvinylpyrrolidone qua terna ires ay ant un 0,2 g 
poids moleculaire de l'ordre de 1.000.000 commercialisms 

sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANIL IN and FILM Corp. 

- Acide lactique q.s.p. . . . pH 3 . " 

- Eau q.s.p ; 100 g 



\ 



EXEMFLE A 8 

. Shampooing non-ionique 

R-CHOH-CI^-O /TCH^-CH0H-CH 2 -0"^L ^ ^ H _ _ 5 g 

R = melange de radicaux nonyle a dodecyle 

5 - Chlorure de dim€thyl hydr oxyphyl c€tyl ammonium • i g 

~ C 12 H 25 ° -/> 2 -5H-0 4-^ H . . J sg 

- Polymere de l'exeraple Va . o 

- Acide lactique q.s.p pH 5 

10 - Eau q.S;p 

EXEMFLE A 9 

Shaopooing non-ionique 
- -Alcool laurique oxygthylene- avec 12 doles d'oxyde d« Ethylene " 7g 

- Digthanolamide laurique . . ^ 

15 - Polysere suivant I'exeaplfc la n 5 

- Polyeare suivant l'exemple Ha # 0 8 g 

- Acide lactique q/s.p._. p h 4,5 

-Bau q.s.p„;, ,„,;,.„.„,.; 1Q0 g 

• EXEMPLE A 10 

20 Shampooing rion-ionique 

- Alcool laurique oxySthylene avec 12 ooies d'oxyde d'6thy*ene 6 g 

: c l2 H 25 o-fiB 2 .^o3jfi . 4g 

CH^OH 

- Di6thanolaaide laurique 1 - 

.25 -Polymer* selon . 1 1 exeqple iv a, ^ 2 

> Acide lactique q. s, p; P H 3 

-Eauq.a..p.,. ; ; ; . 100 g 

Lea shaHpooinas non-ioniquea deo exeoples A6 - A 10 s'oppliquent 
coo* lea shaopooings anioniques deo exeaplea Al - A5. On constate una trea 
30 grande facility de demelage dee cheveux mouillea et dea cheveux sees. Le 

demelage eat excellent et les cheveux conservent de la souplesse et une grande 
• legfereU. La chevelure a du volume et la mise en plis ae monte facileeent 

EXEMFLE A 11 

Renf orcateur de mise en plia. 
35 .. 011 prepare la lotion suivante : 

- Copblymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

P.M. <pcids moUculaire) « 10.800 0 q 

- Polymere selon l'exemple la , A - 

V" °> 3 s 

- 2-amitto 2-methyl prcpane Kj-diol.- q.s.p. P H 7 
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Ethanol q.s.p. 50° 

Colorant 0 ,01 g 

ParfuB • 0,2 g 



- Eau q. 8. p. 



100 ml 



EXEMFLE A 12 
Renforcateur de raise en plis pour cheveux gras 
On prepare la lotion 9uivante : 

- Polycare selon l'exemple la . q 3 g 

- Copolydre acetate de vinyl/acide crotonique 90/10 

10 P.M. « 50.000 2)5 g 

- Copolycere polyvinylpyrrolidone /acetate de vinyle 60/40 0 5 g 

ayant une viscosite* de 3,3 cps (mesuree a 25°C en solution" 

a 5 % dans 1» ethanol) 

- 2-acdno 2 -methyl propane 1-, 3 -didl q.s.p, pH 7 

- Ethanol . ..q.s.p. 50° 

15 - Colorant 0 Q l g 

" ParfUO : 0,2 g 

- S-carboxya£thylcysteine (antis6borrh€ique) 0,7 g 

- Eau «•■•*»■ - . loo' ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 
20 aouilles et essores apres shampooing et avant enroulage de la else en plis. 

On constate sur cheveux raouille*s une facility de deofilage. Apres 
enroulage de la mise en plis, on constate que les cheveux sont plus nerveux, 
plus doux et legerecent plus brillants. La tenue de la Else en plis est 
coneiderablecent prolonged. 
25 EXKMPLE A 13 

Lotion pour "brushing" (mise en force) 

On prepare la lotion suivante 1 

- Polyaere selon l'exemple la 0>5 

Ethanol q.s.p.... 50° 

30 - Colorant . • _ * 

-^rfum.,. . o,2 g 

~ Eau q ' 8 P 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouillSs et essores apres 
shampooing. On met en forme la chevelure a 1' aide d' une broese tout en 
35 oechant les cheveux a l'aide d'un sechoir a main. 

. - On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prolonged 

de la coiffure. On constate egaletaent qua les cheveux sont plus brillants et 
plus doux. 
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EXEMPLE A 14 

Rinse (lotion rincee) pour cheveux fins et mous. 
On prepare la lotion suivante : 

- Alcool c€tyl/stearylique 30/70 7. oxyethylene* a 33 % 
commercialism sous la marque "Cire de Sipol AO" par SINNOVA... i j5 g 

- Chlorure de dimethyl distearylammonium, commercialise- sous ' 
la marque "ARQDfifi' 2HT 75" par ARMOUR lj5 g 

~ R-CHOH-CI^-O- /CH 2 -CHOH-^-O^ H 1 g 

R = melange de • nonyle a dodecyle 

- Polymere selon I'exemple Ha .... - 2 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moleculaire de I'ordre de 1.000.000 conuaercialises 
sous la marque "GAFQ0AT J 55" par GENERAL ANILIN and 

Flltf Corp. 

- ' ' ' 0,5 g 

-Hydroxyethylcellulose \ ^ 09 g 

- Acide maleique q.s.p. \ . pH 8 . 

15 -Eau q.s.p . 10Q g 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essorSs apres 
shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un tres bon. demelage des cheveux mouilles. Apres mise 
en pile et sechage, lee cheveux sont nerveux, faciles a coiffer et brillants. 
20 EXEMPLE A 15 

Lotion coif fante 

On prepare la lotion suivante : 

- Pol ycere selon I'exemple Va 0 - 

- Huile de silicone n . 

0,1 g 

.25 - Hydroxyethylcellulose n - 

- Ethanol ' _ , 

50 al 

^ Jarfum ^ „ 

0,2 g 

. " EaU q ' 8 ^ -V v.,., led ol 

Cette lotion po\ir hommes est applique* sur cheveux aouilles. 

Les cheveux sont coif f 6s puis s^chSs. On constate que lea cheveux sont 

nerveux, legerement durcis et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel coiffant 

- Polymere selon I'exemple la . . , i g 

35 - Hydroxyethylcellulose ; 2 

- Huile de silicone n _ 

- Ethanol fgx , 

• 40 ol 

- Parfum • ^ ■ 

' 0,02 g 

- Eau q.s.p. . 



30 



40 



100 g 



Une petite quantity de ce gel, appiiquee sur des cheveux sees, 
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assure un bon maintien de la coiffure tout en cotnmuni quant du brillant 
aux cheveux.. . 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rinc.age. 
- DimSthylol Ethylene thiouree de formule : 



\ 



.CH OH 

™ 0,5 g 



CH„-N 



2 \;h 2 oh 



- Polymere selon l'exemple la . . . ... 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

• - Eau q.s;p . 100 nil 

Oh applique cette lotion sur cheveux laves et ess or ^s apres 
15 shampooing et avant mise en plls. On constate qu'a l'6tat mouille" les 
cheveux se demelent facilement et qu ! ils ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sechage, les cheveux. sont brillants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

20 On obtient un r€sultat similaire en rempla^ant le polymere prepare 

selon I'exemple la par le polymere preparfi selon I'exemple Ha; 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appliquee avec rinc.age. 

- Dimdthylol ethylene thiouree de formule 

25 >CHL0H 
C1L- r 1 

Y N* ; i g 

c ^CH 2 0H 

- Polymere selon 1 'exemple la 1 g 

30 - Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux raouillSs et propres. 
On laisse pauser 10 minutes puis on rince. 

Les cheveux ont un toucher doux et se demfilent facilement. 
35 Apres mise en plis et sechage, le peigne passe facilement dans 

les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 20 

En rempla^ant, dans la lotion ci-dessus, le polymere selon 
I'exemple la par le polymere selon I'exemple Ha, on obtient un r6sultat 
40 ggalement bon. 
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EXEMPLES A21 - A 22 

Lotion de mise en plis pour cheveux senslbilisgs. 
A 21 On prepare une solution aqueuse a 1 % de matiere active du compost 

prepare* dans I'exemple Id, et 0,5 % NaCl, ajustge avec l'acide citrique a pH 7- 

On applique sur cheveux decolored. On fait la mise en plis et I'on 
seche. . 

Les cheveux sont durcis et nerveux ; le toucher est soyeux ettle . 
demglage facile. ' / 

A 22 Oh prepare une solution aqueuse a 1 % de matiere active du coaposiS 

prepare 1 dans 1'exeople Ic, et 1,5 % NH^Cl, ajustee a pH 5 avec de I'acide lactique. 

On applique sur cheveux decolored. On fait la oise en plis et 
I 1 on seche. Les cheveux sont durcis". lis sont glastiques et brillants. Le 
■ toucher est soyeux et le deafilage facile. 

EXEMPLE A 23 
Lotion traitante appliquee avec rincage. • 

On applique sur cheveux oouill£s et propres 25 nl de la solution 
suivante : • 

- PolyE&re selon I'exemple lb 1,5 g 

- Acide citrique q.s.p.' pH 5 

• Eau q.s.p.... ;,. 100 g 

On laisse pauser 5 minutes et l'on rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et se d&tSlent facilement. On fait la Else en plis et l'on 
seche. Les cheveux sees se deael.ent facilement. Ils„sont brillants. et 
nerveus. .*.:..■ 

EXEMPLE A 24 

N -* On obtient le meme r£sultat en reap lagan t 1,5 g de polyoere 

salon l'exeaple lb par 1 g de polyoere selon l'exeople Ilia. 

\. • EXEMPLE A 25 
Lotion strudturante appliquee sans rincage. 

- Dim^thylolfithylene thiour^e de- f ormule 

P H 2 ~ < 

CS 



^CH 2 0H 0,6 g 

- Polymere selon l'exemple III b 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p ; 100 g 

On applique le melange sur cheveux lav6s et essore*s avant de 
proceder a la mise en plis. Les cheveux se demelent facilement, le toucher 
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est soyeux. On fait la mise en plis et l'on seche. 

Les cheveux sont brillants, nerveux, elastiques et ont du volume. 
Le toucher est soyeux, le de*«filage facile. . 

EXEMPLE A 26 

5 On obtient le meae resultat si on remplace le polymere selon 

l'exenaple III b par le polycere oelon l'exeaple IV b. 

EXEMFLE A 27 " 
Lotion structurante appliquee avec rincage 
- Dio6thyioie'thylene thiourea de fonaule • 



10 sCR-OH 

i > 

^2 ° E ....... 1,5 g. 

- Polyc5z<a salon 1 'exeople Via , 1 g 

15 - Acido chlornydrique • q.s.p.' pH 3 

- Eaa q.s.p .... , _ Iqq g 



On applique le melange sur cheveux lav€s et essorfis. On laisse 
passer 10 ednutes et l'on rince. Le detafilage est facile, les cheveux ont un 
toucher doux et soyeux. On fait . la oise en plis et l'on seche sous casque. 

Les cheveux sees se deofilent facilecent ; ile aont brillants, 
nerveux^ et.. ont ;^t^.93^iii^'-^iZY^^^^/ % 

EXEMPLE A 28 

Shampooing anionique. 



- Lauryl sulfate de mono6thanolaoine lo g 

25 - Mono^thanolasaidffl d'acides gras de coprah . i-i '.. 1,5 g 

- Polycfcre selon Pexeaple Ic .....i.." i g 

- Acids lactique, q.s.p, pH 7,2 

-Kau q.o.p m _ lco g 

EXEMPLE A 29 

30 Shanpooing anionique. 

- Lauryl fither sulfate de sodiua oxySthylene* avec 2,2 coles 

d'oxyde d'fithylene . 6 g 

- Laurylsulfate de tridthanolamine $ g 

- DiSthanolamides d'acides gras de coprah ; 3 g 

35 - Polycere selon l'exeaple Ilia .". i f 5 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,6 . 

- Eau q.a.p ioo g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing aaioaique. 

Meme composition quelle shampooing de I'exemple A 29, sauf que le 
polymere selon l^emple IHa est remplace par le polype selon 1'exemple 
Illb. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique. 

- Diethanolamides d'acides gras de coprah 35 

- Hydrolysat de prolines dSrlvees du collavfene A 80 7 

r„"r,s; - «• » 

* " . . 3 g 

- Polymere selon 1 'exemple iv b 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,5 8 

- Eau q.s.p. . 

' • 100 g 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionique. 

M6»e composition que le shampooing de 1'exemple A 31, sauf que 
le polymere selon I'exemple ivb est remplace par le pol^e 8elon Vsxemple 
Via. 

L 'action des shampoolngs des exemples A 28 a A 30 est similaire 
I celle du shampooing de 1-exemple A 1. L es shampoolngs des exemples A 31 et 
A 32 ameiiorent en outre 1'etet des cheveux abiaea en donnant plus- de reals- 
tance aux fibres et plus de durete aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 

Shampooing non-ionique. 

• C 12 H 25° " ^2 H 3° (CH 2 0H ^n H — • 6 g 

n represente une valeur statistique moyenne d'environ 4 

- Alcool laurlque oxyethyl&e avec 12 moles d'oxyde d'ethylene 6 g 

- Derive carboxyllque de 1' imidazole de formule & 

• OH 

I ^CH -COONa 



S^^Jh^-^- 0 -^- 00 ^ ,.; 4 g 

-Polymere selon 1' exemple in b 

- Acide lactique q.s.p. p h 5 •••••• g 

- Eau q.s.p. . , » 
' 100 g 
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EXEMPLE A 34 

Meme composition que le shampooing de l'exemple A 33, sauf que 
le polymere III b est remplace" par le polymere Ic. 

EXEMPLE A 35 

5 Meme composition que le shampooing A 33, sauf que le polymfere 

III b est remplace" parle polymere Ilia. 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique.. 

- Alcool laurique oxygthylene avec 12 moles d'oxyde d' Ethylene ... 10 g 
10 - Mono €thanol ami da d'ecides gras de coprah 1,5 g 

- Oxyde de lauryl dimethylamine. 3 g 

- Polymere selon l'exemple Via 0 9 5 g 

- Acide iactique q.s.p... pH 3,3 

- E au q.s.p , w 100 g 

15 EXEMPLE A 37 

Meme composition que le shampooing A 36, sauf que le polymere 
selon l'exemple Via est remplace* par le polymere selon 1 'exemple.IVb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°- ^2 H 3° ( CH 2 0H >? n H • - 5 g 

20 n reprSsente une valeur statistique moyenne d' environ 4. 

R-CH0H-CH 2 -0- y!CH 2 -CHOH-CH 2 -0> H J 10 g 

R = melange de radicaux alkyls en C^-C^ 

n repr^sente une valeur statistique moyenne dVenviron 3,5. 

- Polymere selon l'exemple III b 1 ? 5 g 

25 - Acide Iactique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p t t JOO g 

EXEMPLE A 39 

Meme composition que le shampooing de l'exemple A 38, sauf que le 
polymere selon l'exemple Illb est remplace* par le polymere selon l'exemple 
30 IVb. 

Laction des shampooings selon les exemples A 33 - A 39 est 
similaire a celle des champooings selon ies exemples A 6 - A 10, 

EXEMPLE A 40 
Lotion 8 true tur ante sans ring age 
35 - DimethylolSthylene thiouree de formule 
.CH OH 
CH 2 " K 

| > 0,5 g 

N CH 2 0H 
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- ?oiymere prepare selon 1'exeuple VII 06 g 

- Acide phosphorique q.s.p pH 3 

- Kau -^ S 'P - 100, cm 3 

On applique cette lotion sur cheveux laves et essores apres 

shampooing et avant mise en plis. On constate qu'a I'gtat mouillS, les 

cheveux se demelent facilecent et qu f ils oat un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sechage, les cheveux sont brillants et 

nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 41 

Lotion augmentant .le volume -des <cheveux .sensibilises appliquee avec rincage 



Acetate d'e calcium * . * ^ 

Z g 

15 



- Polymere prepare* selon 1'exeople IX ... 2 g 

-Acide phosphorique q.s.p .pH a 

20 -Eau q.s.p....... \ . . ' ....... v 100 « 3 

On applique cette lotion surges cheveux mouilies et propres. 

Les cheveux ont un toucher dousLOt se d&Slent facileoant. 
Apres mise eh plia et sechage, le peigrie passe facilecent dans 
25 . les cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du voluce. 

EXEMPLE A 42 
potion otructurante, applique^ avec rincage 

- Dimfithyloiethylene -thiourea de foraule : 

CH-0H • ' . 

30 ?V*C 2 

cs ; , 

CH - N 

^CH 2 0H 

- Polymere prepare selon 1 1 exeraple VTI _ / 0, 5 g 

- Polymere. preparfi selon l'exeraple VIII 0> 4 g 

35 - Acide phosphorique q.s.p , # pH 3 

- Eau q.s.p. # 3 

^ * v ; 100 cm 

On applique cette lotion sur des cheveux mouilles et propres. 
On laisse pauper 10 minutes puis on rince. 

Les cheveux cnt un toucher doux et se -demelent facilement. 
40 A P r ^* cise Rv * Flis et sechage, le peigne. passe facilement dans 
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les cheveux qui sont brillants,nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 43 

Shampooing non ionique 

R-CHOH-CH z "0-rCH 2 -CflOH-CH 2 -0 3 3 y H 15 g 

R = alkyl en C 9 a C l2 

- Polyaere prepare selon l'exemple la 1,5 g 

- NaCl 1 g 

- Acide lactique q.s.p pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 



Appliquee sur cheveux sensibilize, ce shampooing dl aspect lim- 
pide procure une -.mousse abofldarioecat . aasez douce. 

Elle ameliore tres nettement le demfilage des cheveux humides, 
Apres sechage, les cheveux sont nerveux, lggers et brillants. 



COPY 
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EX EMPLE N a A 44 
Shampooing n on-ionique pour chgvgux sens-TMH c^ 

R-CHOH^H 2 -C : /-CH 2 -CHOH CH 2 -0 ^ H 17 

R = aHyi 9n $ c 

Polymere prepare* selor. l'exemple la n 0 

U s O g 

Po lym&r e comportant l e mot if 

- CH 2 -CH 2 -?-/^nXcH 2 -CH 2 - 
prgparg par la condensation de la pipeline st de la 
piperazine bis-acrylatnide (preparation decrite dans le 
brevet iuxembourgeois N 3 64371 de U demanderesse). . . 3 g 
^KH-(CH 2 -CH 2 -0) x -H 

' 1,5 g 

^NR-(CH -CIU-0) -H 

2 2 y 

x + y = 5 . 
NH.Cl 



Acide lactique q.s.p.... f h 3,5 
Eau q. s. p, 4 , m k 



100 ml 



Appi iqu , sur cheveux sensibill868j ce shampoo i^s~ s s? nousse 

abondante et douce qui s'eliadne facilement au rincage. 

Les cheveux se decent sans difficult et apres sechage posaedent 
du gonflant et de la nervosity, tout en restant doux et deciles au coiffage. 

EXEMPLE N° A 

Shampooing non-ioniqua _po U r cheveux sens ibllis^s 

C 12 H 25 0-rc 2 H 3 0 (CH 2 0H)7 4 H ^ g 

• Polymere prepare* selon I'exemple IVa . . , « 

■■•••••••••••». > o g 

Di£thanolamide laurique 

NaCl ■" J g 

."■ 0,8 g 

Acide lactique q.s.p. P H 5 

Eau q -s.p., ■ 

100 ml 

Applique sur cheveux sensibilises, ce *^SSSiH* .ousse 
abondante et agreable et per.net d^eliorer le deuelage des cheveux o.ouiHes 
- Apr*, sechage les cheveux sont doux. brillants et tres nerveux en 
restant disciplines. 

EXEMPLE N c A 46 

Renforcat eur de mise en plis bour chevP.iv gas 

Copolymer*, acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

'Poids moleculaire 25.000 2 5 

Copolymer polyvinylpyrr Midone/acetate de vinyle 60/40 
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(viscosity 3,3 centipoises, a 5% dans 1 1 ethanol et a 25°C) 0,5 g* 

- Polymere prepare selon l'exemple VII , o,3 g 

S-carboxymethylcysteine (agent antiseborrheique) . . , , 0,7 . g 

- Triethanolamine q.s.p. pH 8,6 

" Alcool ethyl ique l0 ml 

" Eau ^ S -P 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouilies et essores apres 
shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilies une facilite* de demelage. 
Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux 
sont plus nerveux, plus doux et legerement plus brillants. La tenue de la - 
mise en plis est considerablement prolonged. 

EXEMPLE N° A 47 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras 
15 * . " Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids moUculaire 70.000 ... 2 S * 

- * " ' *- i-> 5 -V^I 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/acetate de vinyle 60/40 
(viscosity 4 cps a 5% dans l f ethanol et a 25°C) 0,5 g 

20 ~ Polymere prepare selon l'exemp.le VII o,3 g *. 

-Triethanolamine q.s.p p H7 

-Alcool ethylique . . 10 ^. y 

~ Eau ^ S -P 100 - ml 

On applique cet.te lotion sur cheveux mouilies et essores apres 
25 shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilies une facility de demelage. 
Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et legerement plus brillants. La tenue de la mise en 
plis e6t considerablement prolongee. 
30 EXEMPLE N° A 48 

Renforcateur de mise en plis pour cheveux eras 

- Copolymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids moieculaire 50.000 . ■> c 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/acetate de vinyle 60/40 

35 (viscosite 3,5 cps (a 5% dans l'ithanol et a 25 6 C).. 0,5 g 

- Polymere prepare selon l'exemple IX 0 ,3 g 

-Triethanolamine q. s. p ."pH 7 

-Alcool 6thylique , 10 ml 

~ EflU . ^ S -P - \ 100 ml • 

40 0n applique cette lotion sur cheveux mouilies et essor6s apres 
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sharcpooing et avant enroulage de la mise en plis. 

Oh constate sur cheveux mouille* une facility de d^lage. 
Apres enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et lSgirement plus brillants. La tenue de la mise en 
5 plis est cons iderab lenient prolonged. 

EXEMKS N° A 49 
Renforcsteur de mise en plis pour cheveux graa colored 

- Gopolymare acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poida mol£culaire 50,000 ...... 

! rt neutralioe a la tr i^ thanolonina 

AU " Copolymere polyvinylpyrrolidone/ac^tate de vinyle 60^ 

(viscosity 3,7 cps a 5% dans I'igthanol et a 25°C).,, 

- Polype prepare *selon 1 'exeopls la . # _ / 

- Chlarure de dieSfcfeyl hydroxycSthyl c^tylarE^mlun. . . . 

-.hoci 

15 Acide chlorhydriqea q.s.p. pH 8 

- Alcool £thylique • 

- Eau q.s.p. .... 

On applique cette lotion our chevoux mouilUs at essor£o apres 

shampooing. On met en forme la chevelure a I'aide d'uno brosse tout en 
20. sechant les cheveux a l'aide d f un sSchoir a main. 

• On constate un trea bon passage de la broase at une tenue prolongee 
de la coiffure. On constate egalement que les cheveux sont plus brillanta 
et plue doux. 

" ESBMHB H° A 50 

25 . Lotion structurantQ sans gincaga 

7 Dirfthylol Ethylene thiouree de forcule 

^/ca 2 0H 

■ ; res, • 

NSSv CH 2 ()H 



2,5 

1 


S 


0,5- 


S 


0,5 


g 


0,1 


g 


0.5 


. s 


50 


Dl 


100 


ml 



- Polymere pr6par6 selon l'exemple X \ 0j6 g 

- Aclde phosphorique q.s.p. pH 3 

35 " E " u <l- 8 -P : 100 ml 

On apllique cette lotion .but cheveux laveVet essorfis apres shampooing 
et avant mise en plis. " 

On constate. qu'a l'6tat mouille* les cheveux se demfilent facilement et 
qu f ils onfc un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et s^chsge, les cheveux sont brillanta et nerveux, 
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II 8 ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

BXEMPIE N° A 51 

Rinse (lotion rincee) pour cheveux fins et mous 





7,5 


g 


- Chlorure de dimethyl distearyl ammonium 


1 


g 


- R-0-/-C 2 H 3 0 (CI^OH)^ (R = alkyl C 16 a C^) 


3,75 


g 




3,75 


g. 


- Polymer e proper e* selon l'exemple IX 


2 




- Copblymeres quaternaires de la polyvinylpyrrolidone 







10 ayant un poids molSculaire de I'ordre de 1.000.000, 
commercialisms sous la marque "GAFQUAT 755" par 
General Aniline and Film Corporation . ... 2,5 g 

- Acide citrique q.fl.p. pH 3 

- Eau q.a.p.. 100 g 

15 On applique cette lotion aur cheveux mouill^s et essores apres 

shampooing, on laiooo pauser 5 minutes, puis on rince. 

• On constate un tree bon 'd&cSlage des cheveux mouillgs. 
Apres mise en pile et oe"chage, lea cheveux sont nerveux, facileo a 
coiffer et brillanta. 
20 EXEMPIg N°^A 52 

Shampooing anionique 

- Laurylsulf ate de trifithanolamine a 40% de matiere 



active 30 g 

- Die*tbonolamides d'acidee gras de coprah ..... 1,5 g 

25 - Polymere prepare* selon l'exeeple la (100ft de 

matiere active) ....... 1 g 



- Polymere comportant le motif /Y-C&^-CHOH-CH^? "-0,5 g 
ou Y design© t \- ou -j*- 

30 CH 2 -0-CH 2 OH 

ces deux groupements £tant repartis statistiquement. 

- Eau distillee q.a.p. ... .' 100 g 

pH-7,5 

3 

On applique environ 10 cm de cette solution limpide sur une chevelure 
35 prealablement mouillee. On masse l^gerement. On rince a 1'eau et on effectue 
une deuxieme application. On masse energiquement pour obtenir une mousse abon- 
dante", on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymere sur les 
cheveux puis on rince. 

On constate une grande facility de demglage des cheveux mouille's (le 
AO peigne passe facilement dans les cheveux)., le cheveu est tres doux, souple, 
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capable, U mise en plis- se monte avec une grande facilite. Apres sachage et 
lore d„ cpiffage des cheveux sees, on connate egalement une facilite de 
demfilage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

• exempie n* a si 

Shampooing cationique 

- Bromure de tetradecyltrimethylammoniuoi ' 75 

- Alcool laurique polyoxy ethylene avec 12 moles d'oxyde 8 
• dfcthylfene 

• •' • 50 g 

- Polymfere prepare selon 1 'exempie la 5 

- Polymfere comportant le »otif /'Y-CH,-CHOH-CH,, I 0 5 ! 
ou Y designe -(__Jn- ou -N- ' 

. " K 

CH 2 -0-CH 2 -CH 2 0H 
. cee deux groupements Stent repartis statistiquement. 
• - Acide lactique q.s.p. pH 5 - 5,5 

- Eau distillee q.e.p ...J 1000 . 

On applique cette solution d'aspect limpide sur des cheveux teints 

Apres massage, on rince a 1'eau, puia on effectue une deuxieme application ' 
On masse feergiquement pour obt*«ir une mousse abondante, puis on rince 

On constate une grande facilite de demSlage des cheveux mouillea 
(U peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tree doux 
aouple, malleable, U mise en pile se monte avec une grande facilite. Apres 

TZT lors dtt colffa8e *■ cheveux secs on 6 *««°«* - 

de demelage. Les cheveux "sont nerveux et disciplines. 
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REVENDI CATIONS 

1. Composition cosmfitique pour cheveux contenant au moins un polymere 

reticule soluble dans l'eau, choisi parmi (I) lea polymeres reticules obtenus 
par la reticulation d ! un polyamino-polyamide prepare par polycondensation d ! un 
5 compost acide choisi parmi (i) las acides organiques dicarboxyliques, (ii) les 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison e"thylenique, 
(iii) les esters des acides precites., (iv) les melanges de ces composes ; sur 
une polyamine choisie parmi les polyalcoylene-polyamines bis primaires et mono- 
ou disecondaires, 0 a 20 moles % de cette polyamine pouvant fitre remplac^e par 

10 I'hexamethylenediamine ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant Gtre remplacee par 
une amine bis-primaire, de preference 1 'ethylenediamine ou par une amine bis- 
secondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au 
moyen d'un agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les diepoxydeB, 
les dianhydrides, et les derives bis insaturgs ; soit parmi (II) les polymeres 

15 reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, * 
(b) les composes ethyieniquement non satures, (c) I 1 acide chloracetique , 
(d) la propane sultone ou* la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est realisee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dans la composition 

20 obtenue le polymere reticule presentant l'ensemble des caracteristique9 sui- 
vantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l'eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polymere a 1C& dans l ! eau a 25°C, est su- 
perieure a 3 centipoises ; 

25 (3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il eat chimiquement stable. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le compose acide utilise. pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi l'acide adipique, l'acide terephtalique, les esters de ces acides, le 

30 produit d' addition de 1 "ethylenediamine sur les acides acryliques, mgthacryli- 
que, itaconique ou leurs esters. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la di6thylene triamine, la dipropylene triamine, la triethyl- 

35 ene tetramine et leurs melanges avec l 1 ethylene .diamine, l'hexamethylene diamine 
et la piperazine. 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

1 'agent reticulant est choisi parmi la divinylsulfone, la m6thylene-bis-acryl- 

amide, le diglycidyiether et la N,N' -bis-epoxy pip6razine. 

40 5. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'on 

utilise comme agent reticulant l'epichlorhydrine. 
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par groupemeriC amine du polyamino-polyamide. 

7. Composition selon la revendication 6, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule est obtenu a l'aide de 0,025 a moins de 0,2 mole d'agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

8. Composition selon la revendication 6, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule est obtenu a l'aide de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent 
rfiticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

9. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la solution a 10% dans l'eau et a 25«C du polymere reticule presente une 
viscosite comprise entre 3 et 200 centipoises. 

10. Composition selon la revendication 9, caracterisee par le fait que la 
solution a 10% dans l'eau et a 25°Cdu polymere reticule presente une vis- 
cosite egale ou superieure . Jk 20 centipoises et inferieure a SO centipoiaea. 
U. .Composition selon l'une quelconque des" revendications precedences, 
caracterisee par le fait que le polyamino-amide est constitue de motifs de 
formule 



-0C-R-C0-2 

ou R represente : 



■ " (CH 2 ) 4- 

- CH 2 - CH 2 - NK - C» 2 - CB 2 - NH - CH 2 - CH^ - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 

CH 3 • " 

-CH^CH^ / OT 2-P- 

cV-c^'^'^'X • 

C «2" | \ |— ^ . 

Z re presente 

dans les proportions de 60 a 100 moles %, le radical 

[(bH 2 ) x - NH^ (II) 

oft x » ^ et ji- - 2 ou 3, ou bien 

x = 3 et n » 2 * 



cans ies proportions de 0 a 20 moles %, le' radical 

- NH - (CH 2 ) 6 - NH - • *' 
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dane les proportions de 0 a AO mo l ea %, le radical (II) ci-dessus dans lequel 
» « 2 et n B 1, ou le radical - ^ " • " 

12. Composition selon la revendication 1, caract&rise' par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensation de l'acide adipique et de 
5 la diethylene triamine puis reticulation a l f aide d'unoreticulant choisi dans 
le groupe forme" par I'epichlorhydrine, le methylene bis acrylamide, la 
HjH'-bis epoxy propyl pipSrazine et la divinylsulfone. 

13*. Cooposition aelon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polyn&re reticule est prepare par polycondensation de l'acide adipique 
10 et d'un melange de diethylene triaiaine et de piperazine puis reticulation a 
l'&ide d'un reticuldht choisi. dans le groupe forme par 1 1 epichlorhydrine, ' lo 
nSthylenQ bia acrylamide, la N,H* -bio -epoxy propyl piperazine et la divinyl- 
aulfona. 

14. Coaposition aelon la revendication 1, caracterise par le fait que le 

15 polyrasrc reticule* eot prepare* par polycondensation de l'acide adipique et de 
la triethylene tetramine puis reticulation a l'aide d f un reticulant cboisi 
dans le groupe foriefi par 1 'epichlorhydrine, le methylene -bis -acrylamide, la 
H,N f -bis -epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

15. ' Composition selon la revendication li caracterisee par le fait que 

20 le polymfere reticule est prepare par polycondensation de l'itaconate de methyle 
avec 1' ethylene diamine et la diethylene triamine puis par reticulation a 
, l'aido d f un reticulant choisi dana le groupe forme* par 1 'epichlorhydrine, le 
c5thyleno-bio-Qcrylaaido, la H,N' -bis -epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
aulfone. 

25 16. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule eot prepare par polycondensation de 1 1 ixcxgilatae* de methyle 
avec l 1 ethylene diamine et la diethylene triamine puis reticulation a l'aide 
d'un reticulant choisi dans le groupe forme par l 1 epichlorhydrine, le methyl- 
ene^ ie -acrylamide, la N,N' -bis -epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

30 17. Composition selon la revendication 1, caract6risee par le fait que le 
polymere reticule est prepare par polycondensation du methacrylate de methyle 
avec 1' ethylene diamine et la diethylene triamine puis par reticulation a 
l'aide d'un reticulant choisi dans le groupe forme par I'epichlorhydrine, le 
methylene-bis-acrylamide, la N,N' -bis -epoxy propyl piperazine et la divinyl- 

35 ouiforie. 

18. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymere reticule a ete alcoyie par un epoxyde. 

19. Composition selon la revendication 18, caracterisee par le fait que 
V epoxyde est choisi parmi le glycidol, l f oxyde d 1 ethylene et l'oxyde de 
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propylene; 

20. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule a 6te alcoyle par un compost ethyleniquement non sature\ 

21. Composition selon la revendication 20, caracterisee par le fait que le 
compose" h double liaison ethy-lenique est. choisi parmi l'acide acrylique et 
1 'acrylaraide. 

.22. Process d'alcoylation de polymeres poly amino -amides reticules , (Merits dais 
la revendication 1, caracterise par le fait qu'on traite le polymere en solu- 
tion aqueuse, a la temperature comprise entre 10 et 95°C avec un agent alcoy- 
lant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) un compost e^hyUniquement non sature\ 
(c) I'acide chloracStique et (d) la propane sultone ou la butane sultone. 

23. ProcedS selon la revendication 22, caracterise* par le fait que I'epo- 
xyde utilise* est le glycidol, I'oxyde d'SthyUhe ou l'oxyde de propylene. 

24. Precede selon la revendication 22, caracterise* par le fait que le 
15 compose" 'ethyleniquement non sature eat 1 'acrylamide. 

25. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait quelle ■ 
contient le polymere reticule ou le polymere reticule alcoyle associe dans 

^i^^t^t^i^ ^ SUrfflCe anibnique, cationique, am- 

26. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
20 contient le polymere reticule ou le polymere reticule* et alcoyle, associe , 

a un agent restructurant. 

27. Composition selon la revendication*!, caracterisee par le fait qu'elle 
a un pH compris entre 2 ct 11, 

28. Composition selon la revendication 27, caracterisee par le fait qu'elle 
25 a un pH compris entre 3 et 8. 

29. Qompositton selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyle en une pro- 
portion de 0,1 a 5% en poids du poids total de la composition. 

30. Composition selon ta revendication 1, caracterisee par le fait 

3Q qu'elle rer.ferme le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyle " 
associe a un Electrolyte soluble dans l'eau. 

31. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

I Electrolyte est un chlorure ou acetate de sodium, de potassium, d'ammonium 
ou de calcium. 

35 32. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

I I electrolyte est present en une quantity comprise entre opi et 5% du poids 
total de la composition. 

31. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le polyamino-polyamide est prepare par polycondensation d'une polyalcoylene- 
polyamine choisie parmi la. diethylfene triamine, la triethylene tetramine, la 
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dipropylene triaraine et leurs melanges sur un acide choisi parmi l'acide adi- 
pique, son ester dimethylique et le produit intermSdiaire d'addition d'une 
molecule d'ethylenediamine sur deux molecules d'acrylate, me"thacrylate ou 
itaconate de methyle. 

5 34. Polymere polyamino-polyamide prepare par la reticulation d'un 

polyamino-polyamide prepare* par polycondensation d'un compost acide choisi 
parmi (i) les acides .organiques dicarboxyliquQS , (ii) les acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques a double liaison ethylenique, (iii) les esters des- 
acides precites, (iv) les melanges de ces composes : sur une polyamine choisie 

10 parmi les polyalcoylene-polyamines bis-primaires et mono- ou disecondaires , 
0 a 20 moles % de cette polyamine pouvant fitre reraplacee par 1 ' hexa methylene - 
diamine ou 0 a 40% de cette polyamine pouvant fitre remplacee par une amine 
bis-primaire, de preference 1 1 ethylene diamine, ou par une amine bis-secondaire , 
de preference la pipexazine ; la reticulation etant realisee au raoyen d'un 

15 agent reticulant choisi parmi les e>ihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracterise" par le fait qu'il est 
alcoyle' par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) les composes 
ethyUniquement non satures, (c) l ! acide chloracStique, (d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

20 35. Polymere selon la revendication 34, caracterise" par le fait qu 1 !! 

est alcoyle* par le glycidol ou 1 'acrylamide. 

36- Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

le rapport electrolyte: polymere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 
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